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(57) Abstract: In a known method for the production of a blank mold for optical fibers, a fluorine-doped Si0 2 enveloping glass is 
ff^ produced on a core glass cylinder that rotates about its longitudinal axis, wherein a silicon-containing starting substance is fed to 
00 a plasma burner, said substance is then oxidized in a plasma flame assigned to the plasma burner to obtain Si0 2 particles, the Si02 
particles are deposited by layers on the enveloping surface of the cylinder of the core glass cylinder in the presence of fluorine and 
sintered into the enveloping glass. The invention aims at providing an economical method, which builds upon the above-mentioned 
method, in order to produce a blank mold from which optical multi-mode fibers (52) can be obtained. In comparison with fibers 
"J (51) produced according to standard methods, said optical multi-mode fibers are characterized by high initial transmission in the UV 
^? wavelength range and good resistance with respect to brief UV radiation, more particularly in the 210-300 nm wavelength range, 
{sj According to the invention, a plasma flame that irradiates an ultraviolet light having a wavelength of 214 nm with an intensity of 
at least 0.9 ?W -determined on the basis of plasma flame intensity measurement- is used for the formation and deposition of the 
W SiOzparticles on the core glass. 
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(57) Zusammenfassung: Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung einer Vorform fur optische Fasern wird ein mit Fluor do- 
tiertes Si0 2 -Mantelglases auf einem um seine Langsachse rotierenden Kernglaszylinder erzeugt, indem einem Plasmabrenner eine 
siliziumhaltige Ausgangssubstanz zugefiihrt wird, diese in einer dem Plasmabrenner zugeordneten Plasmaflamme zu Si 0 2 - Parti - 
keln oxidiert und die SiOa-Partikel unter Gegenwart von Fluor auf der Zylindermantelflache des Kernglaszylinders schichtweise 
abgeschieden und zu dem Mantelglas gesintert werden. Um hiervon ausgehend ein wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung einer 
Vorform bereitzustellen, aus der optische Multimodefasern (52) erhalten werden konnen, die sich gegeniiber den nach dem Standard- 
verfahren hergestellten Fasem (51) durch hohe Anfangstransmission imUV-Wellenlangenbereich und guterBestandigkeit gegeniiber 
kurzweiliger UVStrahlung, insbesondere im Wellenlangenbereich zwischen 210 und 300 nm, auszeichnen, wird erfindungsgemass 
vorgeschlagen, dass zur Bildung und Abscheidung der SiC^-Partikel auf dem Kernglaszylinder eine Plasmaflamme eingesetzt wind, 
die ultraviolettes Licht einer Wellenlange von 214 nm mit einer Intensitat von mindestens 0,9 uW - ermittelt anhand der Plasmaf- 
lammenintensitatsmessung - abstrahlt. 



